Wechseistromkreise mit Eisen.
dicke vernachlassigt werden. Eine rechteckige Schleife von 1 <a Lange, die von Stromfaden im Abstand x symmetrisch zur Mitte linie begrenzt wird, uinschliefit einen FluB
Die effektive'EMK ist e^ = der  Widerstand  fur   1 cm  Blechtiefe  unter  Vernachlassigung   dc
kurzen Seiten B =--^, daher der Verlust
x     ax
^ = — f*g*B%2x*dxWiM. R*      Q Integriert   man  von x = Q bis x==~,    und   dividiert    durc.
£l
das Volumen A, so erhalt man fiir 1 ccm
(188)
Diese Leistung ist proportional den Quadraten der Induktior der Periodenzahl, der Blechdicke und des Formfaktors, dagegen dor spez. Widerstand umgekehrt proportional.
Setzt man A in mm, das Volumen Fin cdm, B in 10~~8 Voltsek./cm-so wird
worin der Koeffizient
a,.-.ill0- ist.
Fiir Schmiedeeisen ist ^^10"5 Ohm fiir 1 ccm, daher aw=l,33.
Die  neuerdings  verwendeten   siliziumhaltigen (2 bis 4°/0) sog legierten Bleche haben einen spez. Widerstand von etwa ^ = 5.io~5 Ohm fiir 1 ccm.
Der Koeffizient ow ist hierfiir 5mal so klein. Auch die Hys teresisverluste sind bei legierten Blechen etwas kleiner als bei ge wohnlichen Blechen.
Die Permeabilitat der legierten Bleche ist bei kleinen Induk tionen etwas hoher, bei grofien niedriger als bei gewohnlicher Blechen.
Bei hohen Periodenzahlen bedingen die Wirbelstrome eine Ver drangung der Induktionslinien an den Rand des Bleches, ein< analoge Erscheinung zu der Stromverdrangung in massiven Leitern Naeh J. J Thomson1) ist fiir eine ebene Platte von der Dicke A cm
a) The Electrician, Bd. 28, 1892, S. 599.Fig. 128 sei die Bichtung der Induktion senkrecht zum Querschnitt und iiberall gleichgroB. Die                          Fig. 128.
